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Anspruche 



I 1 . jGasbeheizter Strahler mit Oberf IMchenverbrennung, dadurch 
gekennzeichnet, dafl er eine Oberfiache rait Vorsprttngen (2), 
die so geformt und hitzebestandig gsfarbt sind, daB sie 
Stucke von fasten Brennstoffen darstellen/ und zwischen den 
Vorspriingen Flachen (3) besitzt, die so gefarbt sind, daS 
sie Asche oder glimmende Kohlen darstellen, und daB Gas/Luft- 
Durchlasse (4) statistisch in den Flachen verteilt und so an- 
geordnet sind, daB sie die Flammen so richten^ daB die Vor- 
sprtinge das Aussehen von nicht brennendem Brennstoff behalten. 

2. Gasbeheizter Strahler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vorsprunge (2) so geformt sind, daB sie unverbrannte 
Kohle darstellen, und mit einer schwarzen hitzebestandigen 
Glasur beschichtet sind, und die anderen Flachen (3) Asche 
und brennende Brennstoff e darstellen, 

3. Verfahren zur Herstellung eines gasbeheizten Strahlers nach 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , daB man einen 
Schllcker aus feuerfester Paser und einem Bindemittel auf 
eine Drahtnetzform einer geeigneten Form zur Erzeugung eines 
griinen Formlings gieBt, den griinen Formllng trocknet, den 
getrockneten grtinen Formling mit Beizen (Farbstof fen) \ind/ 
Oder Glasuren farbt und den gefarbten Formling in einem Of en 
brennt, . 
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4. Verwendung eines Strahlers nach Anspruch 1 oder 2, 
in einer Gasheizeinhelt, wobei der Strahler von elnem 
beckenartigen Gestell (5), das sine Einfassung bildet, 
getragen wird, iind das Gestell einen VenturieinlaB (6) 
in der Einfassung bildet, von wo ein Gas/Lu£t*Gemisch 
nach den DurchlSssen (4) In dem Stranler (1) strSmt, 
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Die Erflndung betrlfft einen gasbeheizten Strahler, insbe- 
sondere einen der in der GB-PS 1 436 842 beschriebenen, an 
der OberflMche brennenden Strahler Oder Ofen (Infolgenden 
als gattungsgemafler Strahler bezeichnet) , die DurchlSsse 
zum Leiten eines Gas/Luft-Gemisches besitzenr welche sich 
von der RUckseite des Strahlers bis zur Seite erstrecken, an 
der die Verbrennung erfolgt; diese Strahler besitzen einen 
offenen Aufbau aus gebundener feuerfester keramischer Faser 
und eine standige Betriebstemperatur von Faser und Btnde- 
mitteln von wenigstens lOOO^C. 

' Mit einem "offenen Aufbau" soil ein Aufbau bezeichnet werden^ 
der im wesentlichen aus Fasem beateht, die an ihren Kreuzungs- 
punkten gebunden sind und zwischen sich freie B&uae oder 
Fiachen besitzen; im Gegensatz dazu steht eine gebrannte 
Masse, in die Fasern eingebettet sind. Die Porositit des 
Aufbaus sollte im Bereich von 60%, vorzugsweise mehr, ins- 
besondere 75 - 85% ausschliefllich der GasdurchlMsse, betra- 
gen. 
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In der GB-PS 1 436 842 der Anmelderin wird eine Form eines 
Strahlera beschrieben, bei der die "Verbrennungsf ISche" ein 
.glelchformiges Muster von parallelen Reihen mit Vorsprdngen 
in Form von vierseitigen Pyramiden und entsprechende Reihen 
von Gas/Luft-Durchlassen besitzt, wobei ein einziger Durch- 
lafi. zwischen den Ecken an der Basis benachbarter Pyramiden 
vorhanden ist. Beim Verbrennen des Gas/Luf t-Gemisches erhalt 
•man ira wesentlichen ein gletchfdrmiges Erhitzen der Pyrami- 
den und damit eine gleichfOrraige Abstrcdilung sichtbarer Strah- 
len von der OberflMche des Strahlers. Wegen seines offenen 
Aufbaus beditzt der Strahler gute Isoliereigenschaften; des- 
halb tritt wenig warmeverlust durch Leitung durch den Strah- 
ler hindurch auf . 

Seit langem besteht fiir mancherlei Zwecke das Bedurf nis , daQ 
ein Gasfeiier einem Feuer von festen Brennstoffen ^hnlich 
sehen soll^ 

Um einem Feuer mit festen. Brennstoffen zu gleichen, ist es 
bei Gasfe'uern iiblich, eine Strahlermasse vorzusehenr die aus 
einer Masse aus einzelnen StUcken eines geeigneten Materials , 
z.B, eines festen gefarbten feuerfesten Materials r besteht. 
Ein solches Material mufl sorgfaitig in einer speziellen Halte- 
rung angeordnet werden und wird von Brennerf Lammen erhitzt, 
die so angebracht sind^ dafl die Flammen die ganze Masse durch- 
dringen und zum Gliihen erhitzen mQssen, Eine solche Gasfeue- 
rung sieht. hur in geringem Mafle einem Feuer von festen Brenn- 
stoffen ahnlich. Sle ist ferner unbrauchbar, da durch Warrae- 
leitung und durch Erhitzen der strahlenden Masse betrSchtli- 
che Verluste auftreten. 

GemSfl der vorliegenden Erfindung wird ein gasbeheizter Strah- 
ler der genannten Gattung zur Verfttgung gestellt, der vor- 
teilhaft herzuatellen und zu installieren ist, sehr gut den 
Eindruck einer Heizung mit festen Brennstoffen vermittelt und 
gute Strahlungseigenschaften besitzt* 
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ErfindungsgemaO besltzt ein gasbeheizter Strahler der ge- 
nannten Gattung eine OberflSche mit Buckeln oder VorsprUn- 
gen, die so geformt und hitzebestandig angemalt oder ein- 
gefMrbt sind, da6 ste StUcke eines festen Brennstoffes dar- 
stellen; zwischen den VorsprUngen sind FlSchen so gefSrbt, 
dafl sie Asche oder glimmende Kohlen darstellen, wobel die 
Gas/Luft-DurchlSsse statistisch in den Flachen verteilt 
sind und so angeotdnet sind, daO sie die Flaramen so rich ten, 
daB die VorsprUnge das Aussehen von nicht brennendem Brenn- 
stoff besitzt. 

Bei dieser Form eines Strahlers kann nicht nur das gesamte 
Strahlermaterial fUr eine Feuerung einstttckig sein, was die 
Herstellung und Montage in der Heizvorrichtung erleichtert; 
wegen des offenen Aufbaus des gefaundenen feuerfesten Keramik- 
materials und der geringen warmeleitfahigkeit der Keramik- 
faser werden die Buckel oder Hocker, die den festen Brenn- 
stoff darstellen sollen, nicht bis zum Gltihen erhitzt, so 
dafl sie das Aussehen von unverbranntem featem Brennstof f er- 
halten. Der Strahler kann auf irgendeine angemessene Weise 
hergestellt werden. Z.B. kann eine Aufschiammung aus einer 
feuerfesten Paser, wie z.B. einer Alumlnlumoxyd-Siliziumdi- 
cxyd-Faser und einem Bindemittel, wie z.B. Bindeton, im Vakuum 
Oder Ober ein Filter auf eine Drahtsiebform geeigneter Form 
gegossen werden; ansclieSend wird diese hergestellte griine 
Form getrocknet, die getrocknete grUne Form wird unterschied- 
lich in dem gewUnschten Muster bemalt und dann in einem Ofen 
bei einer geeigneten Teraperatur erhitzt, um die Parben einzu- 
brennen. Das FMrben kann durch EinfSrben oder durch Beschich- 
ten mit einer Glasur oder auf beide Arten erfolgen, wobei das 
PSrben durch Pinselauftrag von Hand oder durch manuelles oder 
mechanisches Sprtihen erfolgen kann. 
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Die erflndungsgemSBen Durchiasse Iconnen wShrend des Glefiens 
oder'nach dem Brennen durch Durchstechen Oder durch Bohren 
erzeugt werden. 

Der neue Strahler kann erf indungsgemafl in einer Gasheizungs- 
Einheit verwendet werden; er wird von einem becken- oder 
trogartigen Gestell zur Bildung einer Einfassung gehalten^ 
wobei das Gestell elnen venturiformigen EinlaO nach der 
Einfassung besitzt, durch die das Gas/Luf t-Gemlsch nach den 
Durchlassen in dem Strahler fliefit. Beim Gebrauch wird ein 
brennbaures Gas aus einer Diise in das Venturirohr geleitet, 
so daB Luft mitgerissen wird und ein brennbares Gemisch in 
der Einfassung erzeugt, das durch die DurchlSsse im Strahler 
nach. seiner aufieren Oberflache geleitet wird. 

Die Figuren verdeutlichen ein Ausf (Ihrungsbeispiel einer Gas- 
heizungseinheit, die einen erf indungsgemSBen Strahler be- 
sitzt. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht der Einheit und 
Fig. .2 ist ein LSngsschnitt durch die Einheit. 

Die dargestellte Einheit weist einen Strahler 1 mlt dariiber 
verteilten Buckeln oder VorsprQngen 2 in Form von StUcken 
unverbrannter Brennstoffe, z.B.^ Kohle, auf, wobei die KSume 
bzw. Flachen 3 zwischen den Buckeln oder Vorsprtingen 2 eine 
' statistische Verteilung der Auslafienden der DurchlMsse 4 be- 
sitzen, von denen ein brennbares Gas/Luf t-Gemisch von einer 
Einfassung r die von dem Strahler 1 gebildet wird, welcher 
als Bedeckung auf einem becken* oder trogartigen Gestell 5 
befestigt ist, zugeftihrt wird. Das Gestell 5 besitzt einen 
venturlf&rmigen EinlaB 6, in den Gas aus einer EinlaBdiise 7 
eingeleitet wird, so dafi Luft mitgerissen und ein Gas/Luft- 
Gemisch gebildet wird* 
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Wenn die Buckel Oder Vorsprttnge Kohle darstellen sollen, 
warden sie vorzugsweise mit einer hitzebestSndlgen schwar- 
zen Glasur beschichtet und die FlSchen zwischen ihnen hell 
gefSrbt. 

Bei3piel 

Ein Strahler, der eln Kohlenfeuer darstellen soli, wird durch 
VakuumguB auf eine Drahtnetzform hergestellt. Die Form ent- 
spricht der Verbrennungsf ISche des Strahlers und das Glefl- 
material ist eln Schlicker aus Keramikfaser und einem Binde- 
mittel. 

Die Faserist ein Alumino-Sllikat , das aus geschmolzenem 
Kaolin Oder Porzellanton hergestellt ist und die folgenden 
Eigenschaften bealtzts 

Schmelzpunkt 1760^C 
Bestandlge Ar belts temper atur 1260^C max. 

2,B //m 



Durchschnittlicher Paser-^ 
durchmesser 



Analyse: 

Aluminlumoxyd Al^O^ 45^11 

Sllizlumdioxyd SiOj 5^^g 

Elsenoxyd FejOj -,^3 

Titandloxyd TiOj 1^7 

Magnesiumoxyd MgO Spuren 
Kalzlumbxyd CaO 

Alkali als Na^O q^2 

Borsaureanhydrld B^O^ 0,08 

Das Bindemittel ist plastischer Ton Oder Tttpferton. 
909822/if)79R 
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Der Schlicker wird aus 5 Gew.Teilen Fasern mit Lingen von 
etwa 15 bis 25 cm ^ 2 Gew.Teilen Tdpferton und 0,1 Gew.Teil 
Borphoaphat als Flufimlttel hergestellt. Die Bestandteile 
werden in einem Hackmischer zu einem Schlicker vermischt, 
in dem die Faserlangen zum grdfiten Teil zwischen 0,025 und 
1,25 cm liegen. Der durch das GieBen hergestellte ge3chmei«- 
dlge griine Formling wird bei 150^C getrocknet, 

Der so hergestellte weiche sprSde Formling wird nun mit 
Beizen und Glasuren gefSrbt. 

Die Vorspriinge oder Buckel werden mit einer schwarzen Glasur, 
die im wesentlichen aus einem Gemisch aus Eisenoxyd, Chrom- 
oxyd und Kqbaltoxyd mit Aluminiumoxyd besteht, schwarz ge- 
.farbt; falls gewiinscht, kann unter der Glasur ein rotes FSr- 
bungsmittel, das aus Eisenoxyd, Chromoxyd und Zinkoxyd be- 
steht, aufgetragen werden. 

Die zwischen den Vorsprilngen verbleibenden FlSchen werden mit 
roten und braunen FSlrbemitteln und/oder gelben und rotbraunen 
Glasuren je nach Bedarf gefSrbt. Das rote Farbemittel kann 
die oben genannte Zusammensetzung besitzen und das braune 
Farbemittel kann ein Gemisch aus Eisen- und Chromoxyden seln. 
Die gelbe Glasur kann aus einem Gemisch von Oxyden von Zinn, 
Antimon, Praseodym und Zirkonium mit Aluminiumoxyd bestehen, 
. und die rotbraxine Glasur ist ein Gemisch aus Oxyden von Eisen 
Chrom und Zink mit Aluminiumoxyd. 

Zum Auftragen auf den getrockneten Rohling werden die Bestand- 
teile. det Farbemittel und Glasuren als iSuspensionen in Wasser 
zubereitet. 



909822/0796 

6/30/05. EAST Version: 2.0,1.4 



'/ir 2851019 



Die eingefSrbte bzw. beraalte Form wlrd in Luft bei etwa 
1050°C far eine halbe Stunde gebrannt, was ausreichend ist, 
um die Pasem zu verbinden. Die gebrannte Form ist fOr die 
Handhabung fast genug. 

Die Gas/Luft-Durchiasse werden dann durch Bohren gebildet. 



Zusammenfassend wird ein einsttickiger gasbeheizter Strahler 
rait OberflSchenverbrennung beschrieben. Er besteht aus einem 
offenen Aufbau aus gebundener feuerf ester keramischer Faser 
und besitzt eine stSndige Arbeitstemperatur von wenigstens 
1000°C. Der Strahler (1) soli einer Feuerung mit festen 
Brennstoffen ahnlich sehen. Dies wird dadurch erreicht, dafi 
er an der Oberflache Vorspriinge oder Buckel, die so gefarbt 
werden, daS sie unverbrannte Brennstof fstiicke darstellen, 
und Piachen zwischen den VorsprUngen aufweist, die so ge- 
fSrbt werden, daB sie Asche und glimmende Kohlen darstellen. 
In diese PlSchen verteilt werden die AuslSsse der DurchlSsse 
far ein Gas/Luf t-Gemisch vorgesehen,wobei die DurchlSsse die 
Flararaen so richten, daB die VorsprUnge oder Buckel weiterhin 
so aussehen, als wUrden sie nicht brennen. 
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